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(54) Composition comprenant un systeme polymerique et utilisation dudit systeme notamment 
en cosmetique 



(57) La presents aemande concerns une composi- 
tion susceptiole d'etre appiiquee sur fa peau. les semi- 
muqueuses et/ou ies muqueuses. comprenant un sys- 
:eme poiymerique qui comprend une dispersion aqueu- 
=e de pamcules ae ooiymere filmogene ledit systeme 



polymerique permettant I'obtention d'un film souple et 
flexible. 

L'invention conceme egalement I'utiiisation a'un tel 
systeme polymerique dans une telle composition no- 
tamment cosmetique. 
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Description 

La presente invention a trait a une composition notamment cosmetique suscectible c'Stre appiauee sur la peau. 
les semi-muaueuses et/ou les muqueuses. Ladite composition comprend en particulier jne cispersion aqjeuse ce 
s oanicules de polymere fiimcgene et peut §tre utihsee en tant que procuit ae maauillage. 

Les comoositions a apoiiquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. de type rouge a ieves ou 
■ond de temt. se presentent generalement sous forme de stick, de pate souple ou de pate couiee. et comprennent des 
corps gras tes que des huiles. des composes pateux et/ou des cires. et une pnase paaicula:re generalement ccmpcsee 
de charges et ce pigments. 

to Ces compositions, lorsqu'elles sent appliquees sur ledit support, presentent toutefois I'mcorvement ce transferer. 

On entend par la ie fait cue la composition es: susceptible de se deposer. au moms en partie. sur certains suoports 
avec lesquels elle est mise en contact, tels que. par exemple. un verre. jne tasse. un vehement ou ia oeau. £n se 
aeposant. ladite composition laisse une trace sur ledit support. 

II s'en suit done une persistance mediocre de la composition sur la peau. ies semi-muqueuses ou les muqueuses. 

r $ et ta necessite de renouveler regulierement son application. 

Par aiileurs. ('apparition de traces macceptables sur certains vetements et notamment sur les cols ae cnemisier 
peut ecarter certaines femmes de I'utilisaticn ae ce type de maquillage. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probieme de migration. On a en erfet constate que 
certaines compositions avaient tendance a se propager a I'int6rieur des ndules et/ou des rides de ia peau. dans le cas 

20 des fonds de teint: dans les ridules qui entourent les ievres. dans le cas des rouges a levres: dans les piis de la oaupiere. 
dans le cas des fards a paupieres. On a egalement constate" . dans le cas notamment des fards a paupieres. I'appantion 
de stries dans le maquillage. generees par les mouvements des paupieres. On a encore constate que les eye-liners 
pouvaient egalement couler. Tous ces phenomenes engendrent un effet inesthetique que Ton souhane bien evidem- 
ment eviter. 

2S Depuis plusieurs annees, de nombreux cosmeticiens se sont interess^s aux comoositions cosrnetiques. rotam- 

ment de rouge a levres ou de fond de teint 'sans transfer!'. Ainsi. il a ete envisage des compositions de rouge a levres 
'sans transfert' contenant de 1 a 70% en poids de resine liquide de silicone a motifs repetitifs silicates, de 10 a 93% 
en poids d'une nuile de silicone volatile et des charges pulvdrulentes. Toutefois. le film obtenu sur les evres apres 
evaporation de I'hule de silicone presente I'mconvenient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de 

20 dessechement et de tiraillement). 

On connait egalement des rouges a levres 'sans transfert' contenant une silicone volatile et une resine de silicone 
comportant une chaine esterifiee pendante ayant au moms 1 2 atomes de caroone. Le film de rouge a levres presente 
notamment I'inconvenient de manquer de contort a Implication, en particulier d'etre trop sec. Ainsi. d'une maniere 
generale. i'associatior d'huiles volatiles avec certains composes silicones permet d'obtenir un resultat 'sans transfert' 

:$ satisfa;sant. Toutefois. tes films obtenus apres application de ces compositions et evaporation des volatils presentent 
neanmoms I'mconvemem d'etre relativement mats, et conduisent ainsi a un maquillage peu onliant. 

II subsiste cone le besoin d'une composition cosmetique qui transfere peu ou pas du tout, e'est-a-dire d'une com- 
position *sans transfert'. tout en possedant de bonnes propnetes cosrnetiques. et en particulier permettant t'obteniion 
d'un film qui oeut etre, au choix. plus ou moins bnllant. 

-o La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet O'obtenir un film de tres bonne tenue. 

qui ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequel il serart en contact, et qui ne migre pas au cours du temps, 
tout en permettant d'obtenir un maquillage et/ou un film bnllant. 

Ainsi. un objet de I'invention est I'utilisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la oeau, les 
semi-muqueuses et/ou les muqueuses, d'un systeme polymerique comprenant une dispersion aqueuse de panicules 

45 ce polymere filmogene. ledit systeme poiymerique permettant Tobtention d'un film ayant un module de Young mfeneur 
a environ 200MPa. 

Un autre objet de I'invention est I'utilisation pour maquiller. proteger et/ou trailer non tnerapeutiquement la peau. 
ies semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les levres du visage, dudit systeme polymerique ou d'une 
composition e comprenant. 

20 un autre objet est I'utilisation pour la fabrication d'une composition destinee a traiter therapeutiquement la peau. 

les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. en particulier les levres du visage, dudit systeme polymerique ou d'une 
composition le comprenant. 

Ur. autre objet est une composition susceotible d'etre appliquee sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les mu- 
queuses. notamment une composition de rouge a ievres sans transfert. comprenant un systeme polymerique qui com- 
sS prend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene. ledit systeme polymerique permettant I'obtention 
d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

On a constate que la composition seion i'invention est facilement applicable et s'etale aisement et uniformemenl 
sur la peau. les semi-muqueuses et les muqueuses. en particulier sur ies ievres du visage. 
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La composition selon I'invention trouve notamment une application oarticulierement mteressante cans ie ccmame 
du som et/ou du maquillage de la oeau. des muqueuses et/ou des semi -muqueuses. On entena notamrrsent par nu- 
cueuse. la partie interne de la paupiere mferieure: parmi ;es semi-muqueuses. on emend plus oantcuherement les 
levres du visage. 

i La composition selon ('invention oernnet footention d'un film r.omogene. 3ui presente une texture iegere e: reste - 

confortable a porter tout au long ce la jcurnee. Le film n'est pas du tout collant. tout en etant mou. souoie. elastique 
et flextoie sur la peau. il suit les mouvements cu support sur leguel ii est depose, sans se craqueier et/ou se cecoiier 
!! aahere notamment parlaitement sur les levres du visage. 

La composition selon I'mvention trouve une application tou:e particuiiere dans le domame des orocuns de maauillage 
'.o aes levres du visage, notamment en tant que rouge a levres. Elle trouve egalement une autre application avantageuse 
cans le domame des eye-liners. 

□'autre pan. le film obtenu peut etre tres brillant. ou plus ou moms mat. seion la nature des consmuants de ia comco- 

sition. d'ou une gamme plus etenaue de produits de maquillage. bnllants ou mats, au choix. 

La composition selon I'invention comprenc done un systeme poiymerique qui comprend au mcms une dispersion 
'5 aqueuse de pariicules de poiymere filmogene. Parmi les potymeres filmogenes utilisables dans le cadre de la presente 

invention, on peut citer les polymeres synthetiques, de type poiyconcensat ou de type radicaiaires. les poiymeres 

d'ongme naturelle. et leurs melanges. 

On peut ainsi citer. parmi les polycondensats. les polyurethannes anioniques. cationiques. ncn loniques ou am- 

photeres. les poiyuretnannes-acryhques, les polyurethannes-polyvmylpirrolidones. les pciyester-poiyurethannes. les 
zo poiyetherpolyurethannes. les polyurees. les polyuree/polyurethannes. et leurs melanges. 

Le polyurethanne peut etre. par exemole, un copaymere polyurethanne, polyuree/urethanne ou poiyuree. aliohatique. 

cycloaliphatique ou aromatique. comporant, seule ou en melange. 

au moins une sequence d'origme polyester aliphatique lineaire ou ramifie et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique. 
25 et/ou 

au moms une sequence d'origine polyether aliphatique et'ou cycloaliphatique et/ou aromatique. et/ou 

au moms une seauence siliconee. substitute ou non, ramifiee ou non. par exempie polydimethylsilcxane ou po- 

lynet.nyiphenytsiloxane. et/ou 

au moms une sequence comportant des groupes fluores. 

20 

Les poiyurethannes tels que definis aans I'invention peuvent etre egalement obtenus a partir de polyesters, ramifies 
ou nor. ou d'alkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un 
compose organique bifonctionnel (par exempie dihydro. diamino ou hydroxyamino). componant en pus soit un grou- 
pement actde carboxylique ou carooxylate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un grouoe- 
25 ment amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire. 

On peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse. les polyamides. et 
les -esines eooxyesters. 

Les polyesters peuvent etre obtenus. de facon connue par polycondensation de diacides anphatiques ou aroma- 
tiques avec aes diois aliphatiques ou aromatiques ou des polyois. Comme diacides alipnatiques. on peut utiliser i'acide 

j o succmique. I'acide glutarique. I'acide adipique. I'acide pimelique. i'acide suberique ou /acide sebactque. Comme dia- 
cides aromatiques. on peut utiliser I'acide terephtalique ou I'acide isophtalique. ou bien encore un derive tel que I'an- 
hydride phtalique. Comme diols aliphatiques ; on peut utiliser I'ethylene glycol, le propylene glycol, le diethyiene glycol, 
le neopentyl glycol, le cyclohexane dimethanol. le 4,4'-( t-methylpropylidene)bisphenol. Comme polyois. on peut utiliser 
la glycerol, le pentaerythntoi. le sorbitol, le tnmethylol propane. 

■*« Les polyesters amides peuvent etre obtenus de mamere analogue aux polyesters, par polycondensation de dia- 

cides avec des diamines ou des ammo alcools. Comme diamine, on peut utiliser I'ethylene diamine, rhexamethyle- 
nediamine. la mata- ou para-phenyiene diamine. Comme ammoalcool. on peut utiliser la monoethanofamine. 

Comme monomere porteur de groupement anionique pcuvant etre utilise lors de la polycondensation. on peut 
citer par exempie I'acide dimethylcl propionique. I'acide trimellitique ou un derive tel que I'anhydnde tnmellitique le sel 

so ae sodium de I'acide sulfo-3 pentanediol. le sel de sodium de I'acide 5-sulfo 1 .3-benzenedicarboxylique. 

Les polyesters a chaine grasse peuvent etre obtenus par ('utilisation de diols a chaine grasse lors de la polycon- 
densation. 

Les resines eooxyesters peuvent etre obtenues par polycondensation d'acides gras avec un cor.densat aux ex- 
tremites a. a) - ciepoxy. 

55 Les polymeres de type radicaiaires oeuvent etre notamment des polymeres. ou des copolymeres. acryliques et/ 

ou vinyliques. On utilise de preference des polymeres radicaiaires anioniques. 

Comme monomere porteur de groupement anionique pouvant Stre utilise lors de la polymerisation radicalaire. on 
peut citer I'acide acrylique. I'acide methacrylique. I'acide crotonique. I'anhydride maleique. i'acide acrylamido-2 methyl- 
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2 propane sulfomque. 

Les polymeres acryliques peuvent resulter de la copolymensation de moncmeres choisis parmi es es;ers et/cu 
tes amides de I'acide acrylique ou de I'acide methacrylique. Comme exemple de monomeres de type ester, on oeut 
citer te methacrylate de methyle. ie methacrylate d'ethyle. le methacrylate de butyle. te methacrylate d'tsobutyle ie 
$ methacrylate d'ethyl-2 hexyie. le methacrylate de lauryie. Comme exemple de monomeres de tyoe amide, on oeut 
cite.* le N-t-butyl acrylamide et le N-t-octyl acrylamide. 

On utilise de preference des polymeres acryliques obtenus par copolymensation de monomeres a msaturatton 
ethylemque contenant des groupements hydrophiles. ce preference de nature non icnicue tels que i'acrylate d'hy- 
croxyethyle. I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le methacrylate d'hydroxyethyle. le methacryiate de 2 -hydroxy p ropy ie. 
io Les polymeres vinyliques peuvent resulter ae I'homopolymerisation ou de la copolymensation oe monomeres 

choisis parmi les esters vinyliques, le styrene ou le butadiene. Comme exemple d'esters vinylioues. on peut citer 
I acetate ae vmyle. le neodecanoate de vinyle. le pivalatede vinyle. le benzoate de vmyle et le t-buiyi benzoate de vinyle. 

On peut egalement utiliser des copolymers acryliques/silicones. ou encore des copofymeres nitrocellulose/acryli- 
ques. 

is Les polymeres d'origine naturelle. eventueilement modifies, peuvent etre choisis parmi la resine shellac, la gomme 

de sandaraque, les dammars, les elemis, les copals, les derives ceiluiosiques, et leurs melanges. 

On peut encore citer les polymeres resultant de la polymerisation radicaiaire d'un ou plusieurs monomeres radi* 
calaires a I'inteneur et/ou partiellement en surface, de particules preexistantes d'au moms un poiymere choisi dans le 
groupe constitue par tes poiyurethannes, les oolyurees, les polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes. Ces 

20 polymeres sont generalement appeles polymeres hybrides. 

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs polymeres filmogenes peut £tre prepare par I'homme du 
metier sur base de ses connaissances generaies. Afin cfameliorer le caractere fiimogene d'un poiymere. par exemple 
en abaissant sa temperature de transition vrtreuse, it est possible d'ajouter a la dispersion un agent de coalescence. 
Qui peut etre choisi parmi les agents de coalescence connus. Dans la presente description, on entend par'dispersion 

25 de poiymere fiimogene'. une dispersion susceptible de former un film, comprenant ou ne comprenant pas cragent de 
coalescence 

La teneur en matiere seche desdites dispersions aqueuses selon la presente invention peut etre de I'ordre de 
5-60% en poids. et de preference 30-40%. 

La composition peut romprendre 1 -60% en poids, de preference 5-40% en poids de matiere seche de polymeres 
30 filmogenes, 

La taille des particules de polymeres en dispersion aqueuse peut etre compnse entre 10-500 nm. et est ce pre- 
ference comprise entre 20 et 150 nm. ce qui permet d'cbtenir un film ayant une brillance remarquabie. 

Afin de realiser la presente invention, il est done necessaire que le systeme polymerique permette I'obtention d'un 
film sur le support sur lequel il est depose. Ledit film doit avoir, dans les conditions de mesure definies avant les 
exemples un module de Young inferieur a environ 200 MPa, de preference inferieur a environ i00 MPa. et preferen- 
tiellement inferieur a 50 MPa. 

D'autre part, dans un mode de realisation prefere. (edit systeme polymerique peut etre choisi de maniere a per- 
menre Tobtenticn a'un film ayant 

une elongation superieure a environ 200%, et, de maniere preferentielle, superieure a 300%. et/ou 
une durete nferieure a 110. de preference inferieure a 70. plus preferentiellement inferieure a 55 

Les methodes de mesure d'6longation. de durete et du module de Young (module d'elasticite) sont decrites avant 
tes exemples. 

-»5 Afin c'obtenir le module de Young, et eventueilement la durete et/ou l'6longation, souhattes. le systeme polyme- 

rique selon nnvention peut comprendre. en plus de la dispersion aqueuse de particules de poiymere fiimogene. un 
compose susceptible d'influencer certe ou ces caractenstiques, a savoir un agent plastifiant. Ledit agent ptastifiant 
peut etre choisi parmi tous les composes connus de I'homme du metier comme etant susceptibles de remplir la fcnction 
recherchee. Cet agent peut etre hydrosoiubie ou insoluble dans Teau et peut eventueilement se presenter sous forme 

so de dispersion aqueuse. 

En particulier. on oeutcrter. seuls ou en melange, les plastifiants usuels. tels que: 

les glycols et leurs derives tels que e ciethylene glycol ethylether. ie diethylene glycol methylether. le diethylene 
glycol butylether ou encore ie diethylene glycol hexylether. I'ethylene giycol ethylether, I'ethyiene glycol butylether. 
3* I'ethylene glycol hexylether; 

les esters de glycerol. 

les derives de propylene glycol et en particulier <e propylene glycol phenylether. le propylene glycol diacetate. le 
dipropylene glycol butylether, le tnpropyiene glycol butylether, le propylene glycol methylether, le dipropylene glycol 
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ethylether. Id tripropylene glycol methylether et le Methylene glycol methylether. ie propyiere giyccl butyiemer. 
des esters d'actdes notamment carboxyliques. tels que des citrates, des phtaiates des adipates aes carbonates 
aes tartrates, des phosphates, des sebacates. 

aes derives oxyetnylenes teis que les hutles oxyethylenees. noiarnment les huiies vegetates teiles cue i'huile de 
s ncn: es huiies de silicone. 

aes ociymeres hydrosoiubles ou en dispersion aqueuse. ayant ur.e temoerature de transition vitreuse faible. m- 
feneure a 25'C. de preference mleneure a 15'C. 

La auantite d'agent plastifiant peut etre choisie par rhomme du metier sur base de ses connaissances generates. 
•o ce maniere a obtenir un sysieme poiymerique conduisant a un film ayant les propnetes mecaniques sounaitees. tout 
en conservant a la composition des propnetes cosmetiquement acceptables. 

La composition peut en outre comprendre au moins un colorant hyarcsoluble et/ou au moins un pigmert. utilises 
de maniere usuelle dans le domaine de la cosmetique et du maquiilage. Par pigments, il faut comprendre des pancules 
blanches ou colorees, minerales cu crganiques. insolubles dans le milieu, destinees a colorer et/ou ooacifier la com- 
; 5 position. Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-20% en pcids de la composition finale, 
et de preference a raison de 1 -5%. lis peuvent etre blancs ou colores. mineraux et/ou organiques, de tattle usuelle ou 
nanometnque. On peut citer. parmi les pigments et nanopigments mineraux. les oxydes ae ti:ane. de zirconium ou de 
cerium, amsi que les oxydes de zmc ; de fer ou de chrome, le Oleu fernque. Parmi les pigments organiques on peut 
citer ie ncir de carbone. et les .aques de baryum, strontium, calcium, aluminium. Parmi les colorants hydrosoiubles. 
io on peut citer les colorants usueis du domaine considere tels que .e sel disodique de ponceau, le sei disodique du vert 
d'alizarme ; le jaune de quinoleine. le sel trisodique d'amarante. le sel disodique de tanrazme, le sel monosodique de 
rhodamine. !e sel disodique de fuchsme. la xanthophylle. 

On peut egalement ajouter dars la composition selon I'invention tout add itil connu tel que des agents epaississants. 
par exemple des argiles. des gommes. des silices. les derives celluiosiques, un polymere synthetique te! qu'un poly- 
ps mere acrylique ou un polymere associatif de type polyurethanne: une gomme naturelle teile que la gomme xanthane: 
des agents d'etalement: des dispersants: des conservateurs: des agents antimousses: des agents mouillants: des 
filtres UV: des parfums; des charges; des actifs cosmetiques ou pharmaceutiques: des hydratants. des vitammes et 
ieurs derives: des matieres bioiogiques et leurs derives Bien entendu rhomne du metier veillera a choisir ce ou ces 
eventuels additifs et/ou leur quantity de maniere telle que les propnetes 3vantageuses de la composition selon I'in- 
20 vention ne soient pas. ou substantiellement pas. alterees par i'adjonction envisagee. 

Le pH de la composition finale obtenue est de preference interieur a 9. Cette composition doit bien entendu etre 
apte a se deposer sur un support :el aue la peau. les muqueuses et/ou les semi-muqueuses. 

La composition selon I'invention peut se presenter sous forme fluide, gelifiee. semi-solide. pate souole. voire solide 
telle que de stick ou baton. 

Elle trouve en partculier une application en tant que produit de maquiilage. notamment en tant que rouge a levres, 
rand de temt. fara a joues ou fard a paupieres. ou encore eye-liner. On peut egalement envisager ure application dans 
le domaine ces compositions ae soin. des compositions solaires ou autobronzantes, des compositions dermatologi- 
ques ou encore des compositions pharmaceutiques a apoltquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 
L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

JO 

A/ Mesure de {'elongation 

L'elorgation du film obtenu est mesuree selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 0 237C-92 'Standard Test 
Method for Tensile Properties of Organic Coatings'. 

3/ Mesure de la durete 

La durete du film est mesuree selon la norme ASTM 0-43-66. ou la norme NF-T 30-016 (octobre 1981). a I'aide 
d'un pendule de Persoz. 

so Le film depose sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns avant sechage. Apres sechage pendant 
24 heures. a 30 9 C et sous une humidite relative de 50%. on obtient un film ayant une epaisseur d'environ 100 microns; 
on mesure aiors sa durete a 3C°C et 50% d'humidite relative. 

Z! Mesure du module de Young (ou nodule d'elasticite) 

55 

Le module de Young (module d'elasticite) est mesure selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 2370-92 
'Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coatings' 

Le film depose sur le support doit avoir une epaisseur d'environ 300 microns avant sechage Apres sechage pendant 
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7 jours a 21 9 C et sous une humidrte relative de 50%. on obtient un film ayant une epaisseur d'envircn 100 microns 
Les echantillons mesures ont une largeur ce £ mm et une epaisseur da 100 microns. La distance en;re les mors est 
de 25 mm. La Vitesse de traction est de 1000 mm par minute. 

Dans le cadre de i'exemple \, on etfectue egalement une mesure oour une Vitesse de traction ce *0 mm oar minute 

i 

Exemcle i 

On prepare des dispersions aqueuses comprenant differents poiymeres. On depose la composition sur un sjppon 
de mamere a former un film. On mesure ie module de Young du film obtenu et I'on apprecie la tenue du film sur les 
• o levres. Le module de Young est mesure pour deux vaesses : 10 mm/minuie et 1000 mm par minute. 
On ootient les resultats suivants 



IS 


Polymere 


Module de Young (MPa) 
1000 mm / mm 


Module de Young (MPa) 
10 mm / mm 


Appreciation visue^le 


Polyurethanne 1 
SANCURE 2050 


434 


553 


se craquele tres vite au 
milieu des levres: se 
decolle sur les cotes 


20 


Polyurethanne 2 
SANCURE 315 


370 


501 


se craquele au milieu: se 
decolle apres queique 
temps sur les cotes 




Polyurethanne 3 
SANCURE 398 


217 


341 


se craquele un peu au 
milieu; se decolle 


25 


Polyurethanne 4 
NEOREZ P981 


163.1 




long a craqueler: ne se 
decolle pas sur les cotes 




Polyurethanne 5 
SANCURE 378 


751 


46.9 


tres long a craqueler: ne 
se decolle pas 


30 


Polyurethanne 5 
SANCURE 361 


44.3 


16.1 


ne se craquele pas: ne se 
decolle pas: tres souple 




Polyurethanne 7 
SANCURE 2255 


5.5 


9.8 


long a craqueler: ne se 
decolle pas sur les cotes 


25 


Les poryurethannes 1. 2 et 4 sont des poly urethannes/poly esters 
Les polyurethannes 5 et 6 sont des potyurethannes/poly ethers. 



On constate done que Ton obtient un film adequat. ayant une bonne tenue et relativement souple. lorsque le 
polymere permet I'obtention d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. mesure a une vitesse 
de 10C0 mm par minute. Ceci corresoond a un module inferieur a environ 340 MPa mesure pour une vitesse de 10 
mm / minute. 



Exemple 2 

On prepare un eye-liner ayant ia composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module de Young : 44.3 MPa a 1000 mm/mm) 95 g 
pigment 2 g 

agent plastifiant (glycerine) 1 .25 g 

On obtient une composition facile a appliquer sur le contour de Poeil. qui donne un trait satine et qui ne transfert pas 
et ne coule pas. 

Exemple 3 

On prepare un rouge a ievres ayant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module de Young : 75 MPa a 1000 mm/min) 95 g 
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pigment ig 

agent plastifiant (glycerine) 1 25 g 

On cbtient une composition facile a appliquer sur ies ;evres. .e fiirn ootenu est tres brillant. il ne transfer; oas et 
5 ne mgre pas dans les ricuies: il resiste oien et suit le mouvement aes levres 

Exemcle 4 contre-exemole 

On prepare un rouge a .evres ayant la composition suivante ' 

10 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module ce Young = 434 MPa a 100C mm/mtn) 95 g 
pigment ig 

agent plastifiant (glycerine) 1 ,25 g 
'S On obtient un film qui craquele tres rapidement apres sor application sur les levres. 



Revendications 

zo 1 . Utlisation dans une composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi-muqueuses et/ou ! es muqueu- 
ses. d'un systeme poiymerique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene. ledit 
systeme poiymerique permettant I'obtention d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 20C MPa. 

2. Utilisation oour maquiller, proteger et/ou trailer non therapeutiquement la peau. les semi-muqueuses et/ou les 
muqueuses. en particulier ;es levres du visage, d'un systeme poiymerique ou d'une composition le comprenant. 
ledit systeme comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene et permettant I'obtention 
d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

3. Ut.lisation pour la fabrication d'une composition destinee a traiter therapeutiquement ta peau les semi-muqueuses 
?o et/ou les muqueuses. en particulier les levres du visage, c'un systeme poiymerique ou d'une composition le com- 
prenant. ledit systeme comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene et permettant 
i'obtention d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

4. Utilisation selcn I'une des revendications precedentes. afin d'obtenir un film de tres bonne tenue et/ou qui ne 
transfere pas et/ou qui ne migre pas et'ou qui ne tache pas. 

5. Ut.lisation selon I'une des revendications precedentes. afin d'obtenir un film souple et/ou elasiique et/ou flexible 
su- la peau et/ou un film qui suit les mouvements de ia peau et/ou ne se craquele pas et/ou ne se decolle pas. 

-o 6. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, afin d'obtenir un film brillant. 

7. Utilisation selon i'une des revendications precedentes, dans iaquelle le polymere filmogene est choisi parmi ies 
poiyurethannes. les polyurethannesacryliques. les polyurethannes-polyvinyipirrolidones. les polyurees. les poly- 
ureepolyurethannes. les polyester-poryurethannes. les polyetner-polyurethannes. les polyesters les polyesters 

J 5 amides, les polyesters a chaine grasse, les poryamides, les resmes epoxyesters: les polymeres. ou copolymeres. 

acryliques evou vinyliques; les copolymeres acryliques-silicone. les copolymeres nitrocellulose-acryliques; les oo- 
tyneres d'ongme naturelle, eventueilemer.t modifies; les derives cellulosiques; les polymeres resultant de ta po- 
lymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres raoicalaires a I'interieur et/ou panjellement er surlace. de 
particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le groupe constitue par les polyuretnannes. les do- 

sc iyurees. ies polyesters, ies poiyesteramides et/ou les alKydes; et leurs melanges. 

8. Ut lisation selon I'une des revendications precedentes. dans Iaquelle les particules de polymeres en aispersion 
aqueuse ont une taille comprise entre 1 0-500 nm. de preference comprise entre 20 et 150 nm. 

" 9. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans Iaquelle la composition comprend 1-60% en poids. 
de preference 5-40% en poids de matiere seche de polymere filmogene. 

10. Utilisation selon I'une des revendications precedentes. dans Iaquelle le systeme poiymeriaue permet i'obtention 
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d'un f;im ayant un module de Young inferieur a environ 100 MPa. ce preference mfereu: a environ =0 MPa. 

11. Utilisation salon I'jne des revendications precedentes. dans laquelle le systeme poiymericue pe-met i'obtention 
d'un film ayant une elongation superieure a environ 200%. de preference superieure a 300%. et/ou ayant une 

5 durete inferieure a r0. de preference inferieure a 70. plus preferentiellement inferieure a 55. 

12. Utilisation seion I'une des revendications precedentes, dans laquelle le systeme polymenque comprenc en outre 
un agent plastifiant. 

?o 13. ut lisation seion la revendication 12. dans laquelle i'agent plastifiant est chcisi parmi les glycols et leurs derives 
les esters de glycerol: les derives de propylene glycol: des esters d'acides tels que des citrates des phtaiates 
des adipates. des carbonates des tartrates, des phosohates. des sebacates des derives cxyethylenes tels aue 
des huiles: des polymeres hycrosoltbles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse 
faible. inferieure a 25 9 C. de preference inferieure a 15'C; et leurs melanges. 

15 

14. utilisation selon rune des revendications precedentes. dans laquelle la composition comprend en outre au mcms 
un colorant hydrosoluble et/ou au moms un pigment. 

15. Utilisation selon la revendication 14. dans laquelle le pigment est present a raison de 0-20% en poids dans la 
20 composition finale , de preference a raison de 1 -5% en poids. 

16. Utilisation selon I'une des revendications 14 a 15. dans laquelle le pigment peut etre choisi parmi les oxydes de 
titane. de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu fernque, le noir de carbone. 
les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium: et leurs nanopigments. 

17. Utilisation selon la revendication 14. dans laquelle le colorant hydrosoluble est choisi parni le sel disodique de 
ponceau, le sel disodique du vert d'alizarme, le jaune de quinoleine. le sel trisodique d'amarante. te sel disodique 
de tartrazme. le sel monosodique de rtiodamine. le sel disodique de fuchsine. la xanthophylle. 

20 18. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans un produit de maquillage tet qu'un rouge a levres. un 
fond de tein:. un fard a joues ou fard a paupieres. un eye-liner: dans une composition de san: dans une composition 
solaire: dans une composition autobronzante. 

19. Composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. comprenant un 
55 systeme polymerique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene. ledit systeme 

polymenque permettant I'obtention d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

20. Composition selon la revendication 19, ladite composition permettant apres application I'obtention d'un film de tres 
bonne tenue eVou qui ne transfere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas. 

40 

21. Composition selon I'une des revendications 19 a 20. ladite composition permettant apres application I'obtention 
d'un film brillant. 

' 22. Composition selon I'une des revendications 19 a 21. dans laquelle le polymere filmogene est choisi parmi les 
45 polyurethannes, les polyurethannes-acryliques. les polyurethannes-polyvinylpirrolidones. les polyurees. les poly- 
uree-polyurethannes. les polyester-poiyurethannes, les poiyether-polyurethannes, les polyesters, les polyesters 
amides. ies polyesters a chaine grasse. les polyamides. les resines epoxyesters: les polymeres. ou copolymeres. 
acryliques et/ou vinyliques: les co-polymeres acryliques-silicone, les copolymeres nitrocellulose-acrytiques: les 
polymeres d'origine naturelle. eventueilement modifies; les derives cellulosiques; les polymeres resultant de la 
*o polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radicalaires a I'interieur et/ou partiellement en surface, 

de particules preexistantes d'au moms un polymere choisi dans le groupe constitue par les polyurethannes. les 
polyurees, les polyesters, les polyesteramides et/ou les aikydes; et leurs melanges. 

23. Composition selon I'une des revendications 1 9 a 22. dans laquelle les particules de polymere en dispersion aqueu- 
55 se ont une taiile comprise entre 10-500 nm, de preference comprise entre 20 et 150 nm. 

24. Composition selon I'une des revendications 19 a 23. comprenant 1-60% en poids. de preference 5-40% en pcids 
de matiere seche de polymere filmogene. 
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25. Composition selon I'une des revendications 19 a 24. dans laquelle le systeme polymerique pernet I'obtemicn c'jn 
film ayant un module de Young mfeneur a environ 100 MPa de preference mfeneur a environ c0 MPa 

26. Composition selon I'une des revendications 19 a 25. dans laquelle le systeme polymerique pernet i'cbtenticn c'un 
film ayant une elongation supeneure a environ 200%. de preference suoerieure a 300%. ei/ou ayant une aurs-te 
infeneure a 1 1 0, ae preference infeneure a 70, plus preferentiellement infeneure a 55. 

27. Composition selon I'une des revendications 19 a 26, dans laquelle le systeme polymerique comprend en outre un 
agent plastifiant. 

28. Composition selon la revendication 27. dans laquelle I'agent plastifiant est choisi parmi les glycols et leurs derives, 
les esters de glycerol; les derives de propylene glycol; des esters d'acides tels que des citrates ces phtaiates. 
des adipates. des carbonates, des tartrates, des phosohates. des sebacates: des derives oxyethylenes tels que 
des huiles: des polymeres hycrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse 
faiole. inferieure a 25'C. de preference infeneure a 15'C; et leurs meianges. 

29. Composition selon I'une des revendications 19 a 23, comprenant en outre au moins un colorant hydrosoluble et/ 
cu au moins un pigment. 

30. Composition selon la revendication 29. dans laquelle les pigments sont presents a raison de 0-20% en poids. et 
de preference 1-5% en poids. 

31. Composition selon I'une des revendications 29 a 30. dans laquelle les pigments sont choisis parmi les oxydes de 
titane, de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. le noir de carbone. 
les laques de baryum. strontium, caicium. aluminium; et leurs nanopigments. 

32. Composition selon la revendication 29. dans laquelle le colorant hydrosoluble est choisi parmi le sel disodique de 
ponceau, le sel disocique du vertd'aiizarine. ie jaune ce quir.oieine. le sel trisodique d'amarante. le sel disodique 
de tartrazme. le sel monosodique de modamine. le sel disodique de fuchsine. la xanthophyfle 

33. Composition selon I'une des revendications 19 a 32. destinee a maquiller. proteger et/ou traiter la peau. les semi- 
muqueuses. et/ou les muqueuses. 

34. Compos tion selon I'une des revendications 19 a 33. se presentant sous la forme d'un produit de maquillage tel 
ou'un rouge a ievres. un fond de teint. un fard a joues ou fard a paupieres. ou un eye-liner. 

35. Composition seion I'une des revendications 19 a 33. se presentant sous la forme d'une composition de soin. d'une 
composition dermatologique. d'une composition pharmaceutique. d'une composition solaire. d'une composition 
autobronzante. a appliquer sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 

36. Composition de rouge a Ievres sans transfer! comprenant un systeme polymerique qui comprend une dispersion 
aqueuse de particules de polymere filmogene. ledit systeme polymerique permettant I'obtention d'un film ayant 
un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 
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Abstract (Basic) : EP 820764 A 

A composition (I) for application to the skin, ' semi -mucosa 1 and 
mucosa contains a polymeric system (II) comprising an aqueous 
dispersion of particles (III) of a film-forming polymer (IV), where 
(II) produces a film (V) with Young's modulus below 200 MPa. Also 
claimed is the use of (II) in (I) . 

USE - (I) is a make-up product, specifically a lipstick, 
foundation, blusher, eye-shadow or eye-liner; or a care, 
dermatological, pharmaceutical, or sun-care product (all claimed) . (I) 
is especially a non-transfer lipstick (claimed) . 

ADVANTAGE - (V) does not transfer, migrate or stain (claimed) , and 
provides a transfer-resistant make-up with good cosmetic properties and 
a glossy appearance, whereas prior art transfer-resistant make-up had 
the disadvantages of being uncomfortable for the wearer and matt in 
appearance . 
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